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INTERNATIONALE ZUSA 
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NARBEIT AUF DE 
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I rec d 2 3 JAN 2001 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSBl fi l CHT PCT 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
wiko0182 


siehe Mitteilung iiber die Ubersendung des internationalen 
WEITERES VORGEHEN voriaufigen Prtifungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416) 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP00/01885 


Internationales Ann\e\6e6a\uw(Tag/Monat/Jahr) 
03/03/2000 


Prioritatsdatum (Tag/Monat/Tag) 
19/03/1999 


Internationale Patentklassifikation (IPK) Oder nationale Klassifikation und IPK 
D03D27/00 


Anrnelder 

KOHLRUSS, Gregor et al. 



1. Dieser internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der internationalen voriaufigen Prufung beauftragten 
Behorde erstellt und wird dem Anrnelder gemaB Artikel 36 ubermittelt. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

□ AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT). 

Diese Anlagen umfassen insgesamt Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 
I S Grundlage des Berichts 



Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 



Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



II 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 


□ 


VII 


□ 


VIII 





Datum der Einreichung des Antrags 
19/10/2000 


Datum der Fertigstellung dieses Berichts 
12.01.2001 


Name und Postanschrift der mit der internationalen voriaufigen 
Prufung beauftragten Behorde: 

Europaisches Patentamt 

/gSl D-80298 Munchen 
J&t* Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax:+49 89 2399-4465 


Bevoltmachtigter Bediensteter 

/#* **^\ 

Dreyer, C (f J)) )) 

Tel. Nr. +49 89 2399 7496 x^**c^ 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Deckblatt) (Januar 1994) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/EPOO/0 1 885 



I. Grundlag des Berichts 

1 . Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage {Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach 
Artikef 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich eingereicht" und sind ihm 
nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten.): 
Beschreibung, Seiten: 

1-6 ursprungliche Fassung 



Patentanspruche, Nr.: 

1-14 ursprungliche Fassung 



Zeichnungen, Blatter: 

1/1 ursprungliche Fassung 



2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach 
Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht worden 
ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequ nz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/01 885 



□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 
angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht 
beizufugen). 



6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-14 

Nein: Anspruche 

Erfinderische Tatigkeit (ET) Ja: Anspruche 1-14 

Nein: Anspruche 

Gewerbliche Anwendbarkeit (G A) Ja: Anspruche 1-14 

Nein: Anspruche 



2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 



VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

Zur Klarheit der Patentanspruche, der Beschreibung und der Zeichnungen Oder zu der Frage, ob die Anspruche 
in vollem Umfang durch die Beschreibung gestutzt werden, ist foigendes zu bemerken: 
siehe Beiblatt 



Formbiatt PCT/IPEA/409 (Felder l-Vlil, Blatt 2) (Juli 1998) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/01 885 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und 
Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Die vorliegende Erfindung betrifft einen Polstoff. 

Der nachstliegende Stand der Technik ist auf Seite 1 der Beschreibung beschrieben: 
das Dokument D1 = EP 0 609 678 A (A-Dokument) beschreibt einen polstoff gemaB 
Oberbegriff des Anspruchs 1. Der Stoff aus D1 beinhaltet aber keine Multifilamentgarne 
die aus einer Mischung feiner und grober Filamente bestehen. 

Die zusatzlichen Dokumente des Rechercheberichts (A-Dokumente) beziehen sich nur 
auf den technologischen Hintergrund. 

Das Dokument EP 0 926 284 A (A,P-Dokument) beschreibt kein Titer-Verhaltnis, das 
groBer als 25 ist, und ist daher nicht neuheitsschadlich. 

Aufgabe der Erfindung ist es einen Polstoff zu schaffen, dessen Pol gleichzeitig einen 
kapillaren Saugeffekt und einen Scheuereffekt aufweisen kann, wobei diese Effekte auf 
homogenere Weise auf der gesamten Polflache zum Ausdruck kommen . 

Die Aufgabe wird gemaB Anspruch 1 geldst, indem der Pol durch Multifilamentgarne 
erzeugt wird, wobei die Filamente dieser Game mit einem Titer-Verhaltnis von 
mindestens 25 zueinander stehen. 

Dadurch wird die Erzeugung unterschiedlicher Effekte in den Garnen des Pols, und 
eine aleichmaBigere Verteilung der jeweiliaen Effekte im Pol, aewahrleistet . 

Die Losung der gestellten Aufgabe ist aus dem vorliegenden Stand der Technik weder 
bekannt, noch wird sie durch ihn nahegelegt. 

Der unabhangige Anspruch 1 scheint daher die Erfordernisse des Artikels 33 (1),(2), 
und (3) PCT zu erfullen. 

Das gleiche trifft fur die abhangigen Anspruche 2-14 zu. 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/E POO/0 1885 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



Zu Punkt VIII 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

In den abhangigen Anspruchen 5,8,14 wird ein Erzeugnis (Polstoff) durch seine 
Verwendung definiert. Dies kann in der Regel zu Unklarheit fiihren (Artikel 6 PCT; PCT 
Richtlinien, lll-4.8a). 

In einer spateren Europaischen Phase konnte dies auf einfache Weise vermieden 
Werden, indem diese Anspruche als eindeutige Produkt-Anspruche formuliert werden, 
wie z.B.: "Farbroller-Bezugsstoff, bestehend aus einem Polstoff nach den Anspruchen 
2 bis 4". 
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PATENT COOPERATION TlfllTY 

PCT 

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 

(PCT Article 36 and Rule 70) 



Applicant's or agent's file reference 
wiko0182 ch 


mD fiidtui?d ATTiniu SeeNotificationofTransmittaloflnternational Preliminary 
FOR FURTHER ACTION Examination Report (Form PCT/LPE A/4 1 6) 


International application No. 


International filing date (day/month/year) 


Priority date {day/month/year) 


PCT/EP00/01885 


03 March 2000 (03.03.00) 


19 March 1999(19.03.99) 


International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC 




D03D 27/00, D04B 1/04, B05C 17/02 




Applicant 


KOHLRUSS, Gregor 





This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority 
and is transmitted to the applicant according to Article 36. 



This REPORT consists of a total of 



. sheets, including this cover sheet. 



□ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been 
amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 
70. 16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). 



These annexes consist of a total of _ 



sheets. 



3. 



This report contains indications relating to the following items: 
Basis of the report 
Priority 

Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability 
Lack of unity of invention 

Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 



I 


I2SJ 


II 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 


□ 


VII 


□ 


VIII 





Certain documents cited 

Certain defects in the international application 

Certain observations on the international application 



0 1 2002 



Date of submission of the demand 

19 October 2000 (19.10.00) 


Date of completion of this report 

12 January 2001 (12.01.2001) 


Name and mailing address of the LPEA/EP 
Facsimile No. 


Authorized officer 
Telephone No. 
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I. Basis of the report 



1 . With regard to the elements of the international application:* 
| | the international application as originally filed 
^] the description: 

pages M> , as originally filed 

pages , filed with the demand 
pages , filed with the letter of 

[XI the claims: 

pages 1-14 , as originally filed 

pages , as amended (together with any statement under Article 19 

pages » filed with the demand 
pages , filed with the letter of 



|/\| the drawings: 

pages 1/1 , as originally filed 

pages , filed with the demand 
pages , filed with the letter of 

1 | the sequence listing part of the description: 

pages __ , as originally filed 

pages , filed with the demand 

pages __ , filed with the letter of 



2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which 
the international application was filed, unless otherwise indicated under this item. 

These elements were available or furnished to this Authority in the following language which is: 

I I the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23. 1(b)). 
I I the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). 

1 I the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/ 
or 55.3). 

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international 
preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing: 

I I contained in the international application in written form. 

I 1 filed together with the international application in computer readable form. 

I I furnished subsequently to this Authority in written form. 

I I furnished subsequently to this Authority in computer readable form. 

I I The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the 
international application as filed has been furnished. 

I 1 The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has 
been furnished. 



□ 



The amendments have resulted in the cancellation of: 

1 I the description, pages 

1 I the claims, Nos. 



I I the drawings, sheets/fig _ 



5 1 I This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go 
' — ' beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).** 

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to 
in this report as ,4 originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70 J 6 

and 70.17). 

** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report. 
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iernational application No. 
PCT/EP 00/01885 



V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 



1 . Statement 

Novelty (N) 

Inventive step (IS) 
Industrial applicability (IA) 



Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 



1-14 



1-14 



1-14 



YES 
NO 
YES 
NO 

YES 
NO 



2. Citations and explanations 

The present invention concerns a pile fabric. 



The closest prior art is described on page 1 of the 
description: document EP-A-0 609 678 (Dl; A document) 
describes a pile fabric according to the preamble of Claim 
1. However, the fabric of Dl does not contain 
multifilament yarns comprising a mixture of finer and 
coarser filaments. 



The additional search report citations (A documents) 
concern only the technological background. 

Document EP-A-0 926 284 (A, P document) does not describe 
a titre ratio greater than 2 5 and is therefore not 
prejudicial to novelty. 



The invention addresses the problem of providing a pile 
fabric with a pile which can show at the same time an 
absorbent capillary effect and an abrasive effect which 
are more homogeneously distributed over the entire pile 
surface . 

This problem is solved by Claim 1 in that the pile is 
generated by multifilament yarns, the titre ratio between 
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ational application No. 

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT TpcT/EP 00/01885 



^Htemati 

Tpct/: 



these yarn filaments being of at least 25. 

This ensures the generation of different effects in the 
pile yarn and a more uniform distribution of these effects 
in the pile . 

The available prior art neither discloses nor suggests the 
solution to the problem addressed. 



Independent Claim 1 therefore appears to meet the 
requirements of PCT Article 33(1), (2) and (3). 



The same applies to dependent Claims 2-14. 
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ational application No. 

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT J££ T / Ep QO/01885 



VTTL Certain observations on the international application 



The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully 
supported by the description, are made: 

Dependent Claims 5, 8 and 14 define a product (pile 
fabric) by its use. This can lead to a lack of clarity 
(PCT Article 6; PCT Guidelines, Chapter III-4.8a). 



This can be easily avoided in a subsequent European phase 
by clearly drafting these claims as product claims, such 
as: ""paint roller covering fabric comprising a pile fabric 
as per one of the Claims 2-4" . 
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VERTRAG UMKR DIE INTERNATIONALE ZUSjA) 
iVOEM GEBIET DES PATENTWE^R 

PCT 



ENARBEIT 
S 



INTERN ATIONALER RECHERCHENBERICHT 

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 

wiko0182 ch 



WEITERES 
VORGEHEN 



siehe Mitteilung uber die Ubermittlung des Internationalen 
Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit 
zutreffend, nachstehender Punkt 5 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP 00/01885 



Internationales Anmeldedatum 
(Tag/Monat/Jahr) 

03/03/2000 



(Friihestes) Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 

19/03/1999 



Anmelder 



K0HLRUSS, Gregor et al . 



Dieser internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehorde erstellt und wird dem Anmelder gemaG 
Artikel 18 ubermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Buro ubermittelt. 



Blatter. 



Dieser internationale Recherchenbericht umfaBt insgesamt _3 

[X] Daruber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Jechnik toei. 



1 . Grundlage des Berichts 

a. Hinsichtlich der Sprache ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeidung in der Sprache 
durchgefuhrt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

I I Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behorde eingereichten Ubersetzung der internationalen 
Anmeidung (Regel 23.1 b)) durchgefuhrt worden. 

b. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeidung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die internationale 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das 

| | in der internationalen Anmeidung in Schriflicher Form enthalten ist. 

| | zusammen mit der internationalen Anmeidung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

| | bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

| | bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

I I Die Erklarung, daG das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeidung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

| | Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfaBten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, 
wurde vorgelegt. 

2 - EH Bestimmte Anspruche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I). 

3. Q Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II). 

4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung 

[X] wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
| | wurde der Wortlaut von der Behorde wie folgt festgesetzt: 



5. Hinsichtlich der Zusammenfassung 

RTI wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 

wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behorde festgesetzt. Der 
| | Anmelder kann der Beh6rde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen 

Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen. 

6. Folaende Abbilduna der Zeichnunqen ist mit der Zusammenfassung zu veroffentlichen: Abb. Nr. — 1_ 



Folgende Abbildung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu veroffentlichen: Abb. Nr 

[~X~| wie vom Anmelder vorgeschlagen Q 
| | weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat. 
| | weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet. 



keine der Abb. 
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INTERN ATIONALER RECHERCHENBERICHT 


IntsgMk^jonales Aktenzeichen 






^P^P 00/01885 



A. KLASSIFIZIERUNG DCS ANMELDUNGSGEGENSTANDES 

IPK 7 D03D27/00 D04B1/04 B05C17/02 



Nach der International Patentklassifikatton (IPK) oder nach der nattonalen Klassifikation und der IPK 

B. RECHERCHIERTE GEBIETE 

Recherchierter Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole ) 

IPK 7 D03D D04B B05C A61H 



Recherchierte aber nicht zum Mindestprufstoff gehorende Veroffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete falien 



Wahrend der international© n Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie 0 



Bezeichnung der Veroffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



A,P 



EP 0 926 284 A (TEIJIN) 

30. Juni 1999 (1999-06-30) 

Spalte 3, Zeile 16 -Spalte 4, Zeile 54; 

Abbildungen 1-3 

DE 36 15 684 A (GIRMES) 

12. November 1987 (1987-11-12) 

Spalte 3, Zeile 18 - Zeile 53; Abbildungen 

1-3 

EP 0 030 566 A (TORAY) 
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NOVELTY - A textile cleansing surface is made of 
microfibers, e.g. containing 
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produce a pile consisting 

of open fringes (2) and closed loops (3) in the ratio of 2 
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DETAILED DESCRIPTION - INDEPENDENT CLAIMS are also included 
for a floor mop 

using this fabric, for a floor mop with this fabric held in 
a replaceable frame 

in pockets, and for a cover for a scrubbing brush using 
this fabric. 

USE - Textile surface for wet cleansing or wiping, e.g. for 
floor mops. 

ADVANTAGE - Gives optimum combination of particle pick-up 
and retention, 

DESCRIPTION OF DRAWING (S) - The drawing shows a schematic 
section through the 
fabric . 
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BASIC-ABSTRACT: 

Two layer fibre mat is mfd. from layers of coarse fibres, 
(A) having Da >=50 d. 

and a layer of fine fibres (B) having DB <=20 d. The mat is 
needle -punched by 

double or single head needles from the fibre (A) layer so 
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NOVELTY - A textile fabric consists of 700 coarse twisted 
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length. Extra fine fibers of size 0.9 or less dtexes are 
intertwined with the 

twisted threads. A polymeric binder is provided for 
binding the fibers, to 
form a leather cloth. 

DETAILED DESCRIPTION - An INDEPENDENT CLAIM is also 
included for raised pile 



artificial leather manufacturing method. 
USE - Raised pile artificial leather. 

ADVANTAGE - The artificial leather has excellent texture, 
high strength and 

good surface quality. The leather is light weight and is 
fashionable because 

extra fine fibers are intertwined with the coarse twisted 
base threads of the 
textile fabric. 
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(54) Title: PILE FABRIC 
(54) Bezeichnung: POLSTOFF 




(57) Abstract 



The invention relates to a pile fabric comprising a textile support structure (1) and a trimming consisting of pile threads (3) which are 
anchored in the support structure (1). The aim of the invention is to produce a pile fabric of said type with good properties which are evenly 
distributed over the entire surface thereof i.e. to produce a fabric which retains a good abrasive and absorbent effect and retains its volume 
over the entire surface. An additional aim is to improve the mechanical anchoring of the rigid pile threads (3) in the support structure (1). 
To this .end, the inventive pile threads (3) consist wholly or partially of a multi-filament yam which contains both fine filaments (4) and 
coarse filaments (5). The coarse filament count is more than 25 times greater than the fine filament (4) count. 



(57) Zusammenfassung 

Die Erfindung betrifft einen Polstoff, bestehend aus einer textilen Tragerstruktur (1) und einem Besatz aus in der Tragerstruktur (12) 
verankerten Polfaden (3). Aufgabe der Erfindung ist es, einen Polstoff der angegebenen Art zu schaffen, der iiber seine gesamte Oberflache 
gleichmassig gute Eigenschaften hat, d.h. iiberall eine gute Scheuer- und Saugwirkung und uberall seine Volumenfulle behalt. Ausserdem 
soli die mechanische Verankerung der steifen Polfaden (3) in der Tragerstruktur (1) verbessert werden, Zur Ldsung dieser Aufgabe schlagt 
die Erfindung vor, dass die Polfaden (3) alle oder zum Teil aus einem Multi-Filamentgarn bestehen, welches einerseits feine Filamente (4) 
und andererseits grobe Filamente (5) enthalt, deren Titer urn mehr als das 25-fache grosser als der Titer der feinen Filamente (4) ist. 
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Polstoff 

Die Erfinciung betrifft einen Polstoff, bestehend aus einer textilen Tragerstruktur 
mit einem Besatz aus in der Tragerstruktur verankerten Polfaden. 

Nach dem Stand der Technik (vgl. EP 0 609 678 A1) ist es bekannt, bei einem 
derartigen als Reinigungstextii verwendeten Polstoff Polfaden mit 
unterschiedlichem Titer zu verwenden, wobei ausgewahlte Flachenbereiche 
Polfaden mit einem besonders hohen Titer und andere Flachenbereiche Pol- 
faden mit einem geringen Titer haben. Dabei sollen die Polfaden mit hohem 
Titer eine stark scheuemde Reinigungswirkung und die Polfaden mit geringem 
Titer eine gute Saugkraft zum Aufsaugen der Reinigungsflussigkeit haben. 

Probieme ergeben sich bei dem vorbekannten Polstoff insofern, als die Reini- 
gungswirkung uber die Flache gesehen nicht iiberall gleich ist und insbesondere 
die Flachenbereiche mit Polfaden kleinen Titers schnell ihr Volumen verlieren, 
weil die Polfaden mit kleinem Titer umknicken und sich flachlegen. Weitere 
Probieme ergeben sich daraus, daB sich die steifen Polfaden mit hohem Titer 
nur schlecht in der Tragerstruktur verankern lassen und mit dieser verklebt oder 
verschweifit werden mussen, damit sie sich nicht zur Unzeit von der 
Tragerstruktur losen. 

Es ist deshalb Aufgabe der Erfindung, einen Polstoff der eingangs genannten 
Art zu schaffen, der uber seine gesamte Oberflache gleichma&ig gute Eigen- 
schaften hat, das heifit iiberall eine gute Scheuer- und Saugwirkung hat und 
iiberall seine Volumenfulle behSIt. AuBerdem soli die mechanische Verankerung 
der steifen Polfaden in der Tragerstruktur verbessert werden. 
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Zur Losung dieser Aufgabe schlagt die Erfindung ausgehend von einem Polstoff 
der eingangs genannten Art vor, daft die Polfaden alle Oder zum Teil aus einem 
Multi-Filamentgarn bestehen, welches einerseits feine Fiiamente und 
andererseits grobe Fiiamente enthalt, deren Titer urn mehr als das 25-fache 
grofter als der Titer der feinen Fiiamente ist. 

Der Polstoff gemaft der Erfindung verwendet fur die Polfaden erstmals ein Multi- 
Filamentgarn aus groben und feinen Filamenten mit sehr weit 
auseinanderliegendem Titer, wobei die groben Fiiamente dem Polfaden eine 
grofte Steifigkeit, Ruckstellfahigkeit und Kratzwirkung und die feinen Fiiamente 
dem Polfaden eine grofte Saugwirkung verleihen. Dabei besteht zwischen den 
groben und den feinen Filamenten eine besonders intime Mischung, so daft der 
Polstoff uber seine gesamte Oberflache gleichmaftige Eigenschaften hat. 
Dadurch, daft die groben und die feinen Fiiamente in den Polfaden miteinander 
verzwirnt sind, ergibt sich trotz der groften Steifigkeit der einzelnen Polfaden 
eine besonders haltbare Verankerung der Polfaden in der textilen 
Tragerstruktur, die als Gewebe, Gewirke oder Gestricke ausgebildet sein kann. 
Insbesondere die feinen Fiiamente, die mit den groben Filamenten eng 
verbunden sind, bewirken eine besonders feste Verankerung und 
Verklammerung in der textilen Tragerstruktur. 

Eine erste Ausfuhrungsform des Polstoffes gemaft der Erfindung sieht vor, daft 
die feinen Fiiamente einen Titer von 0,2 bis 5 dtex haben. Fiiamente mit diesem 
Feinheitsgrad sind besonders saugfahig und konnen verhaltnismaftig viel 
Flussigkeit speichern. Bei derart feinen Fasern ist eine Anzahl von bis zu 
100.000 Einzelfasem pro cm 2 mit entsprechend grofter Kapillarwirkung 
erreichbar. Dennoch bieibt jeder Polfaden wegen der darin enthaltenen Fasem 
mit hohem Titer steif und elastisch ruckstellfahig. 

Zweckmaftig bestehen die feinen Fiiamente aus Polyester und die groben 
Elemente aus Polyamid. Polfaden mit dieser Material paarung sind einerseits 
steif und andererseits saugfahig und haben daruber hinaus die Fahigkeit, etwa 
aufgesaugte Flussigkeiten leicht wieder abzugeben. 
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ZweckmaSig sind die Fiiamente in den Polfaden alie gleich lang. Hierdurch wird 
erreicht, daft der Polstoff ein seiner Oberflache, das heiUt im Bereich der 
distalen Enden der einzelnen Polfaden, tragfahig und gleichzeitig saugend ist. 
Aufgrund dieser Eigenschaften eignet sich ein soicher Polstoff besonders als 
Bezugsstoff fur einen Farbroller. Aufgrund der grolien Steifigkeit der groben 
Fiiamente druckt sich ein soicher Bezugsstoff beim Gebrauch des Farbrollers 
nicht auf der zu bemalenden Flache platt. Auf der anderen Seite befordem die 
feinen Fiiamente durch Kapillarwirkung die aufzutragende Farbe in die 
Spitzenbereiche der einzelnen Polfaden, wodurch sich ein besonders gleich* 
ma&iger Farbauftrag ergibt. 

Ein anderes Ausfiihrungsbeispiel eines Polstoffes gemali der Erfindung sieht 
vor, da(i die feinen Filamenten einen Titer von 0,2 bis 5 dtex und die groben 
Fiiamente einen Titer von mehr als 18 dtex haben. Hierdurch ergibt sich ein 
Polstoff, der einen besonders stark scheuernde Wirkung hat, das heifit also 
insbesondere fur die Verwendung als Reinigungstextilie geeignet ist. 

Zur weiteren Steigerung der Scheuerwirkung konnen gegebenenfalls die feinen 
Fiiamente starker gekrauselt sein, als die groben Fiiamente. Hierdurch stehen 
die groben Fiiamente Liber die feinen Fiiamente hinaus, so dali sich an der 
Oberflache des Polstoffes eine Burstenwirkung ergibt. 

Eine dritte Ausfuhrungsform sieht vor, dad die feinen Fiiamente einen Titer von 
0,05 bis 6,7 dtex und die groben Fiiamente einen Titer von 1,25 bis 170 dtex 
haben. Dabei bestehen die feinen Fiiamente aus Polypropylen (PP) und/oder 
Viskose und/oder Polyacrylnitril (PAN) und die groben Fiiamente aus Polyester 
(PES) und/oder Polyvinylchlorid (PVC) und/oder Polycarbonat (PC). Ein soicher 
Polstoff IS&t sich an die unterschiedlichsten Anwendungszwecke anpassen. 

Insbesondere eignet er sich zum Beispiel als Massageauflage oder als 
Massagehandschuh. Dabei konnen je nach der gewunschten Massagewirkung 
die groben und die feinen Fiiamente entweder unterschiedlich weit oder 
gleichweit eingekrauselt sein. Sind sie gleichweit eingekrauselt, ergibt sich ein 
Polstoff, der in der Oberflache gteichmaRig weich ist und im Volumen sehr 
elastisch ist. 
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Werden demgegenuber die groben Filamente weniger weit eingekrauselt als die 
feinen Filamente, so ergibt sich eine verhaltnismaRig aggressive Oberflache, die 
beispieisweise bei der Massage eine Hautreizung verursacht. Sind 
demgegenuber die groben Filamente weiter eingekrauselt als die feinen 
Filamente, so ergibt sich eine besonders weiche und schonende Oberflache, die 
im Volumen aber sehr tragfahig und elastisch ist. 



Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung werden im Folgenden anhand der Zeich- 
nung naher erlautert Es zeigen: 

Figur 1 : einen im Doppeipluschverfahren 

hergestellten Polstoff gemali der Erfindung 
schematisch im Schnitt in einer ersten 
Ausfuhrungsform; 



Figur 2: einen im Doppeipluschverfahren 

hergestellten Polstoff gemafi der Erfindung 
schematisch im Schnitt in einer zweiten 
Ausfuhrungsform; 



Figur 3: einen im Doppeipluschverfahren 

hergestellten Polstoff gemad der Erfindung 
schematisch im Schnitt in einer dritten 
Ausfuhrungsform. 



In Figur 1 ist die textile Tragerstruktur des Polstoffes, hier ein 
Ruckwandgewebe, in ihrer Gesamtheit mit dem Bezugszeichen 1 bezeichnet. 
Sie besteht aus nicht dargestellten Kettfaden und senkrecht dazu veriaufenden 
Schufifaden 2. 



In dieser Tragerstruktur 1 sind Polfaden 3 verankert, die um benachbarte 
SchufJfaden herumgefuhrt sind und an beiden Enden derart abgeschnitten sind, 
da(i ihre distalen Endabschnitte etwa senkrecht zur Haupterstreckungsebene 
der Tragerstruktur 1 verlaufen. 
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Die Polfaden 3 des Polstoffes bestehen alle oder zumindest zu einem groften 
Teil aus einem Multifilamentgarn, welches einerseits feine Filamente 4 und 
andererseits grobe Filamente 5 enthalt, deren Titer um mehr als das 25-fache 
grofter als der Titer der feinen Filamente 4 ist. 

Bei einer Verwendung des Polstoffes als Bezug fur einen Farbroller haben die 
feinen Filamente 4 beispielsweise einen Titer von 0,2 bis 5 dtex. Der Titer der 
zugehorigen groben Filamente 5 ist jeweils mindestens 25 mal so groR. Haben 
also die feinen Filamente einen Titer von 0,2 dtex, so haben die groben 
Filamente einen Titer von mehr als 5 dtex. Haben demgegenuber die feinen 
Filamente einen Titer von 5 dtex, so haben die groben Filamente einen Titer von 
mehr als 25 dtex. 

Beim Ausfuhrungsbeispiel nach Figur 1 sind die groben und die feinen 
Filamente 4 und 5 alle gleich lang. Dabei bestehen die feinen Filamente 4 aus 
Polyester und die groben Filamente 5 aus Polyamid. Diese Materialpaarung ist 
besonders fur Farbroller geeignet. Dabei stutzen die groben Filamente 5 den 
Farbroller in der Bertihrungsebene am Rollenumfang gegen die mit Farbe zu 
beschichtende FlSche ab. Die feinen Filamente transportieren demgegenuber 
aufgrund ihrer extrem guten Kapiilarwirkung die Farbe bis in den Bereich dieser 
Flache. Ein solcher Farbroller erzielt einen besonders gleichmaftigen 
Farbauftrag und neigt verhaltnismafcig wenig zum Spritzen. 

Wenn der Polstoff als Reinigungstextilie verwendet werden soli, haben die 
feinen Filamente einen Titer von 0,2 bis 5 dtex und die groben Filamente einen 
Titer von mehr als 18 dtex. Sind, wie beim AusfQhrungsbeispiel nach Figur 2, 
die feinen Filamente 4 starker eingekrauselt als die groben Filamente 5, so 
ergibt sich eine besonders rauhe und scheueraktive Oberflache des Polstoffes. 

Sind demgegenuber, die beim Ausfuhrungsbeispiel nach Figur 3 die groben 
Filamente 5 weiter eingekrauselt als die feinen Filamente 4, so ergibt sich eine 
Textilie mit einer besonders weichen Oberflache, die trotzdem ein besonders 
elastisches Volumen hat. 
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Eine Anpassung an die unterschiedlichsten Einsatzfalle ist moglich, wenn die 
feinen Filamente einen Titer von 0,05 bis 6,7 dtex und die groben Filamente 
einen Titer von 1,25 bis 170 dtex haben. Fur die feinen Filamente sind 
insbesondere die Materialien Poiypropylen (PP), Viskose oder 
Polyacrylnitril (PAN) geeignet. Fur die groben Filamente verwendet man 
demgegenQber vorteilhaft Polyester (PES) oder Polyvinylchlorid (PVC) oder 
Polycarbonat (PC). Durch eine entsprechende Auswahl und Paarung der 
Materialien kann der Polstoff den unterschiedlichsten Applikationen angepaftt 
werden, beispielsweise als Stoff fur besonders weiche oder besonders 
aggressiv wirkende Massagehandschuhe oder als Industrietextilien, 
beispielsweise far die Reinigung, als Filterbelag oder dergieichen. 
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Patentanspruche 

1. Polstoff, bestehend aus einer textilen Tragerstruktur mit einem 
Besatz aus in der Tragerstruktur verankerten Polfaden, 
dadurch gekennzeichnet, 
daft die Polfaden (3) alle oder zum Teil aus einem Multi-Filamentgarn bestehen, 
welches einerseits feine Filamente (4) und andererseits grobe Filamente (5) 
enthalt, deren Titer urn mehr als das 25-fache grolier als der Titer der feinen 
Filamente (4) ist. 

2. Polstoff nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dali die feinen 
Filamente (4) einen Titer von 0,2 bis 5 dtex haben. 

3. Polstoff nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dafi die feinen 
Filamente (4) aus Polyester und die groben Filamente (5) aus Polyamid 
bestehen. 

4. Polstoff nach den Anspruchen 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, 
dafi die Filamente (4, 5) alle gleich lang sind. 

5. Polstoff nach einem der Anspruche 2 bis 4, gekennzeichnet durch 
die Verwendung als Bezugsstoff fur Farbroller. 

6. Polstoff nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daS die feinen 
Filamente (4) einen Titer von 0,2 bis 5 dtex und die groben Filamente (5) einen 
Titer von mehr als 18 dtex haben. 
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7. Polstoff nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daft die feinen 
Filamente (4) starker gekrauselt sind, als die groben Fiiamente (5). 

8. Polstoff nach den Anspruchen 6 Oder 7, gekennzeichnet durch die 
Verwendung als Reinigungstuch. 

9. Polstoff nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daft die feinen 
Filamente (4) einen Titer von 0,05 bis 6,7 dtex und die groben Filamente (5) 
einen Titer von 1 ,25 bis 170 dtex haben. 

10. Polstoff nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daft die feinen 
Filamente (4) aus Polypropylen (PP) und/oder Viskose und/oder Polyacrylnitril 
(PAN) und die groben Filamente (5) aus Polyester (PES) und/oder 
Polyvinylchlorid (PVC) und/oder Polycarbonat (PC) bestehen. 

11. Polstoff nach Anspruch 9 Oder 10, dadurch gekennzeichnet, daft 
die groben Filamente (5) und die feinen Filamente (4) gleichmSftig weit 
eingekrauselt sind. 

12. Polstoff nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, daft 
die groben Filamente (5) weniger weit eingekrauselt sind als die feinen 
Filamente (4). 

13. Polstoff nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, daft 
die groben Filamente (5) weiter eingekrauselt sind als die feinen Filamente (4). 

14. Polstoff nach einem der Anspriiche 10, 11 oder 12, 
gekennzeichnet durch die Verwendung als Massageauflage oder als 
Massagehandschuh. 
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